7>~ / 9Si-£, 3 

F.UNDESREPUBLIK D E UTSCH LAND 

j'TSCHES PATENTAMT 

r 




KL.23d 3 

INTERNAL KL. C 1 1 C 



AUSLEGESCHRIFTC1053 128 



1053128 DECORATIVE CANDLES are produced from a 
material contg > 50 wt. % of coarse cryitafliam?mateS7b? 
3^0 ng 177 , 56 00 8 31 * I_rC min ~ Dwj™ e?d(£ 



D 23368 IVa/23d 

ANME LDETAC. 17. JUL! 1956 



BEKANNTMACHUNC 
DER ANMELDUNC 
UND A US GAB E DER 
ALS LEGESCH RIFT: 



19. MARZ 1959 



1 

Man hat sich seit lantern lx?mitht, Kerzen aus 
Stearin, Paraffin, Wachs.- Ceresin u. dgl. durch Far- 
bung und Formgebung ansprechender zu machen. ' 
ist cs bekannt, Kerzen in der Masse odor durch Cber- 
fangcn, durch Bestauben oder Bemalen ein- oder 5 
r:ehrfarbig zu fiirben. sie durch Autklebeu. Auf- 
stecken oder mittcls Abziehbildern mit Mustern zu 
verzieren oder sie in anderer als der iiblichcn zylin- 
drischen Form herzustellen. Man hat weiterhin 
Kerzen durch Bedecken mit Schaum und unter Ver- io 
wendung transparenten Paraffins hergestcllt. die in- 
folge Lichtbrechung eigenartige und schone Leucht- 
wirkungen aufweisen. * 

Ziel der vorliegenden Erfindung ist, Kerzen herzu- 
stellen, die neue dekorative EfFekte ergeben. Sie be- 15 
steht darin, daB man als Kerzengrundmasse gut 
kristallisierendes Material verwendet und daB man 
nach dem Schmelzen und GieBen der Masse in die 
Kerzenformen diese so langsam kiihlt, daB einc aus- 
gcpriigte Kristallbildung des kristallisatiousrahigen 20 
Materials erfolgt. Bei Verwendung von grobkristalli- 
sierendem Material treten so in der Kerzenmasse 
Kristallmuster auf, die Eisbiumen ahneln oder man 
crhiilt, z. B. bei besonders langsamem Kiihlen, marmor- 
artig wirkende Effekte. 25 

Als Grundstoffe der Kerzengrundmasse werdeu in 
bekannter Weise Stearin, Paraffin, Ceresin, Wachs 
u. dgl. verwendet, wobei als Stoffe mit guter Kristalli- 
sationsfahigkeit Stearin, Palmitin und besonders eng 
geschnittene Paraffinfraktionen, deren Siedegrenzen 30 
z. B. nicht mehr als 30° C auseinanderliegen und die 
ein Moiekulargewicht von 240 bis 360 haben, vor 
allem in Betracht kommen. Je nach der Starke des gc- 
wiinschten Effekts kann der Anteil der gut kristal- 
lisierenden Komponenten, insbesondere des tech- 35 
nischen Stearins, in der Grundmasse verschieden hoch 
bernessen werden; er bewegt sich durchschnittlich 
zwischen 50 und 98%>, bezogen auf das Gewicht der 
Grundmasse. 

Die Kuhlgeschwindigkeit tibt auf die Entstehung 40 
und Ausbildung des Kristallmusters einen wesent- 
lichen EinfluB aus. Man kiihlt in der Weise, daB man 
die Tempcratur des Kiihlbades, in welches man die 
Guflformen hineingehangt hat, urn 1 bis 2° C in der 
Alinute erniedrigt; doch ist auch noch langsameres 45 
Kiihlen moglich. Auch die Kuhlendtemperatur ist von 
Bedeutung insofern, als die bei tiefer Endtemperatur 
erhaltene Kristallform erhalten bleibt, auch wenn die 
fertigc Kerze spater eine hohere Temperatur erreicht. 

Von der Auswahl der kristallisierenden Kompo- 50 
neiuen in der Grundmasse, der Kuhlgeschwindigkeit 
und der Kuhlendtemperatur hiingt es jedenfalls ab, 
welche Kristallmuster in dem Fertigprodukt erhalten 
werden; inwieweit diese Faktoren variiert werden 
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imissen, liilk >ich indessen leicht durch Versuchc fest- 
stellen. da sie liur innerhalb der angegebenen Grenzen 
abgeandert zu werden brauchen. 

Es wurde nun gefunden, daB manche Farbstoffe, 
die 61- und fettloslich sind, die Eigenschaft haben, 
sich zwar in der geschmolzenen Kerzenmasse klar zu 
losen, daB sie aber nicht im kristallisierenden Material 
eingebaut werden, sondern zumindest zum Teil sich 
an den Korngrenzen der Kristalle anreichern. Errm- 
dungsgemaB wird daher vorgeschlagen, der kri stall i- 
sierende Anteile enthaltenden Kerzenmasse derartige 
Farbstoffe zuzusetzen. Bei Abkiihlung entsteht im er- 
starrten Kerzenmaterial ein buntes, marmorartig 
wirkendes, durch die ganzc Masse gehendes, farbiges 
Netzgebilde. 

Farbstoffe im Sinne dieses Vorschlages sind unter 
anderem Alizarinirisolblau, Farbstoffe der Sudan- 
reihe wie Sudanrot, Sudanorange, bestimmte Ceres- 
fa rbstoffe wie z. B. Ceresgriin und auch bestimmte 
Rhodaminfarbstoffe. 

Zur Feststellung, welche Farbstoffe fur das erfin- 
dungsgemafie Verfahren geeignet sind, geniigt ein ein- 
facher Versuch. Der zu priifende Farbstoff wird mit 
clem kristallisierenden Kerzenmaterial zusammenge- 
schmolzen, wobei sich beim Auskristallisieren zeigt, 
ob der Farbstoff in das kristallisierende Material ein- 
gebaut wird oder ob er sich an den Korngrenzen der 
Kristalle anreichcrt. 

Weiterhin wird vorgeschlagen, diese Farbstoffe mit 
solchen zu kombinieren, die auch im Kristall in 
Losung bleiben. Hierbei gehoren die bekannten 
Kerzen farbstoffe, die sowohl zum durchgehenden 
Farben wie auch zum Oberfangen verwandt werden, 
z. B. Alkannarot. 



1 053 

3 

Die Mcnge der Zusatzc bowegt sich in den iiblichen 
Grenzcn und iicgt vorzugsweise bei 10 his lOOmg'kg 
Kerzenmasse. Infolgc Anreicherung des einen Farb- 
stofTcs an den Kristallgrenzcn und gieichniafiiger 
Vcrteilung des anderen Farbstoffes in dcr Kerzen- 5 
masse entstehen mehrfarbig gemustcrte Fftckte. 

Obcrfangt man in dieser Weise hergestellte Kerzen, 
z. B. durch Tauchen odor L'hcr-priihen, mil cincr 
hochschmelzenden. abcr anders und nur schwaeh gc- 
tarbtcn Kerzenmasse. dann crziclt man weitcre mehr- 10 
farbige Effckte: dabci kann dcr Cberzug die Kerze 
vollig oder nur zum Toil bedecken. Dabci ist jedoeh 
daraut zu aehten, dal.i dcr zweite. sich gleichmaLtig 
verteilende Farbstolt nur in eincr. -olehen Menge an- 
gewandt wird. dafl er die Wirkung des kristallisieren- 15 
den Farbs toffs nicht abschwaclu 

Die Wirkung dcr crlhidungsgemaf.i hcrgestell ten 
Kerzen bilk sieb audi dadurch verstarkon. dab man 
dit "Vrzen nicht in zylindrisehcr. sondern inkonischer 
odcr pyramidischer Form odor mit wechselndem 20 
Durchmcsser ausgiel.it und kiihlt. Da dio Abkiihlung 
in den Stellen mit geringerem Durchmcsser schncller 
fortschrcitet als in jenen mit grofie.rem Durchmcsser. 
entstehen in dcr Kcrze verscbieden stark ausgepragte 
Kristallmuster. 2 $ 

Selbstverstandlich konnen die vorgeschlagenen Ver- 
fahren auch mit noch anderen Verfahren zur Her- 
steilung von Dekorkerzcn verbunden werden, indem 
z. B. auf den erhndungsgemaft hergcstcllten Kerzen 
durch Bemalen oder mittels Abziehbildern bildliche 30 
oder durch Aufstccken oder Aufklcbcn plastische 
Dekorstiicke aufgebracht werden. 

P.\TL N T A N S P R C CUE: 

1. Verfahren zur Kerstellung dekorativ wirken- 35 
dcr Kerzen, dadurch gckennzeieh.net, dafi die 
Kerzenmasse zu ii.be r 50 Gewichtsprozent. bezogen 
auf die Grundmas.se. aus an sich bekanntem. grob 
kristallisierendem Material zusammengesetzt, daft 
die Masse geschmoizen und danach ihre Tempe- 40 
ratur so langsam gesenkt wird. daft die Kiihl- 
gesehwindigkeit hochstens 1 bis 2° C in der 
Minute betragt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali in der geschmolzenen Kerzenmasse 45 
solche Farbstoft'e gelost werden, die zwar in der 
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Schmclze loslich, in den Kristallen der Kerzen-' 
masse jcdocli weniger loslich bis tin loslich sind. 

3. \ erfahren nach Anspruch 1 und 2. dadurch 
gekennzeichnet. da 1.1 in dor geschmolzenen Kerzen- 
masse Alizarinirist ilblau gelosi wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1. und 2. dadurch 
gekeimzcichnet. dai.l in dor geschmolzenen Kerzen- 
masse Farbsroite der Sudanreihe wie Sudanrot 
und. odor Sudanorange golost werden. 

^. V'M-f:dircn n.trh Au^Jie.eh 1 und 2. dadurcli 
gekennzeichnet. dal3 in der geschmolzenen Kerzen- 
masse Cores fa rb>tori : e wie Cercsgrun gelost 
werden. 

6. Yerfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet. dal.i in dor geschmolzenen Kerzen- 
masse UlvidaminfarbsrofiV gelost werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 2 bis 6. dadurcli 
gekennzeichnet. daf> diese Farbstoft'e mit iiblichen 
Kerzenfarbsioito.n wie Alkannarot kombinicrt 
wcwWn. 

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dal.i die Kerzen in konischer oder 
pyramidischer Form oder mit innerhaib der Kerze 
wechselndem Durchmesser hergestellt werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8. dadurch 
gekennzeichnet. dafi die Kerzen mit einer hoch- 
schmelzenden, aber anders und vorzugsweise 
schwach gefarbten Kerzenmasse vollig oder nur 
zum Teil iibcrfangen werden. 

10. Verfahren nach Anspruch i bis 9. dadurch 
gekennzeichnet. dal.i die Kerzenmasse zu fiber 50% 
aus Fettsaureu mit mebr als 12 Kohlenstoffatomen 
oder doren Genii sell en hergestellt wird. 

11. Verfahren nach Anspruch I bis 10. dadurch 
gekennzeichnet. daft die Kerzenmasse zu fiber 50% 
aus E stern hoherer Fcttsauren mit mchr als 
12 Kohlenstoffatomen mit hoheren Fettalkoholen 
oder deren Gemischen hergestellt wird, 

12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet. dafi die Kerzenmasse aus Stearin, 
Pal mi tin und/oder einem Paraffin vom Motekular- 
gewicht 240 bis 360 und mit hochstens 30° C aus- 
einanderliegenden Siedegrenzen hergestellt wird. 
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